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VIII. 


ARGENTEUR. 


EXPLICATION. 


N'.  I. 


Vi. 


Ignette. 

'Fig.  I.  Maniéré  de  hacher  une  affiete  ou 
autres  pièces.  Cette  opération  fe  fait 
avec  les  couteaux  repréfentés  au  bas 
de  la  planche,  Jig.  17.  &.  jig.  18.20. 
21. 

2.  Ouvrier  qui  cizele  une  piece.  a , la 
piece.  b , couffin  repréfenté  au  bas  de 
la  planche,  jig.%.  c,  corde  quipalfe 
au  traversée  la  table , & qu’on  revoit 
en  d fous  le  pied  du  cifeleur.  Cette 
corde  fert  à contenir  la  piece.  Quand 
elle  eft  petite , on  la  met  en  ciment 
fur  un  bloc , tel  qu’on  le  voit  au  bas 
de  la  planche , fig.  7.0,  piece  appli- 
quée fur  le  ciment,  b , le  ciment,  c , 
morceau  de  bois  pour  recevoir  le  ci- 
ment. e , couffinet  fur  lequel  fe  coupe 
la  feuille  d’argent , repréfenté  au  bas 
de  la  planche , fig.  g. 

^.Maniéré de  charger,  c’eft-à-dire d’ap- 
pliquer les  feuilles  d’argent  fur  la 
piece.  L’ouvrier  tient  de  la  main 
droite  le  bruniifoir  à ravaler , & de 
l’autre  les  brulfelles. 

4-  ^ f-  Ouvrières  qui  bruiiilfent  une 
piece. 

6.  La  chaudière  répétée^^.  2?. 

Bas  de  la  Planche. 

9. Bruniifoir  appellé/che.  û,lebruniR 
foir.  é , la  virole  ou  frété,  c,  le  man- 
che. 

10.  Bruniifoir  appellé  droit. 

11.  Bruniifoir  appellé  moujje. 

12.  Bruniifoir  en  forme  de  T. 

1 5.  Bruniifoir  appellé  crocAe. 


Fig.  14.  Bruniifoir  à ravaler. 

lf.  Autre  bruniifoir  à ravaler. 

16.  Bruniifoir  appellé  giojje-féve. 

1 7.  Couteau  à hacher. 

lg.  19. 20.  ^ 21.  Autres  couteaux  à ha- 
cher. 

22.  Les  brulfelles,  efpece  de  pinces  pour 
prendre  les  feuilles  d’argent. 

25.  Chaudière  remplie  de  cendre^,  fur 
laquelle  on  pofe  les  pièces  qu’on  veut 
charger  ou  argenter,  é,  h,  b,  b,  le  man- 
drin. c,  affiete  pofée  fur  le  mandrin  , 
& retenue  par  les  vis  d,  d,  fur  1 es  bar- 
res e,  e.  Les  trous  qu’on  voit  fur  les 
barres  du  mandrin , font  deftinés  à 
recevoir  les  pour  don- 

ner au  mandrin  l’ouverture  qu’exi- 
ge la  forme  ou  la  grandeur  de  la 
piece. 

IL 

Fig.  14.  Couffinet  à tiroir  fur  lequel  on 
coupe  les  feuilles  d’argent,  a,  peau 
garnie  par-delfous , & formant  une 
elpece  de  petit  matelas,  b , le  cou- 
teau. c , feuille  d’argent,  d,  dedans 
du  tiroir. 

2f.  Gratte-bolfe. 

25.  Malfe  ou  marteau  à cifeler. 

27.  Cifelets  de  différentes  grandeurs. 

2g.  Mandrin  pour  les  pieds  des  chande- 
liers d’églife. 

29.  Mandrin  à caffetieres. 

go.  Mandrin  à timballes. 

9 1.  Mandrin  à bec  pour  les  petites  pièces 
qui  font  plates. 

92.  Développement  du  mandrin  à coulif- 

. , fespour  les  grandes  pièces  plates,  c, O, 
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fl, a, branches  percées  de  phifreurs  Mandrin  à tige,  c,  écrou  dansle- 

trouspour  les  vis.  b,h,b  ,b , écrous  quel  on  hxe  la  branche  d’un  chan- 


pour  fixer  les  branches  dans  les  cou- 
liires.  c,  c,  c,  c,  les  vis.  d,d,d,dt^ 
coiiliiTcs  fixéesfur  Je  .cercle  du  maii- 
jirin. 


delier,  f,  vis  pour  tenir  le  pied  d’un 
chandelier. 

Nota.  Tous  les  mandrms  del’ar- 
. geiiteur  fout  de  fec. 
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